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PatentansprUcne 

1. Formaldehydbindender Anstrichstoff, auf der Basis wSfl- 
riger Diapersionen oder Emulsionen, unter Beigabe von 
Zusatz- und Hllfsstoffen sowie gegebenenf alls Pigmen- 
ts, der auf f ormaldehy demittierendem Untergrund aufge- 
bracht, desreu Formaldshydabgabe \virlc3ara reduziert, 
dadurch gekennzeiohnet, da/3 der 

10 bis 70 Masseteile waBrige Dispersion oder Emulsion 
enthaltene Anstrichstoff als f ormaldehydbindendes Mit- 
tel ein auf berei tetes Gemisch von 10 bis 50 Masse bei- 
len Diamid der Kohlensaure C0(DJH 2 ) 2 rnit 0,05 bis 10 
Masseteile f einteiliger hydratiaierter oder hochdis- 
perser Kieaelsaure Si0 2 oder Zinkstoarat (R « COOjgZn 
enthalt. 

2. Pormaldehydbindender Anstrichstoff nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeiohnet, da/3 die 

10 bis 70 Masseteile waflrige Dispersion oder Emulsion, 
vorzugsweise auf der Basis von Aery Isaureest er-Terpoly- 
merisaten, wie wafirige Polyacrylatdispersion beruhen. 
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1. Titel der Erfindung 
Formaldehydbindendor Anotrichstof f 

2 0 Anwendungsgebiet der Erfindung 

Das Anwendungsgebiet der Erfindung betriff t einen formal- 
dehydbindenden Ans^richstof f fur alle f ormaldehydemittie- 
renden Untergrtinde, insbesondere einsetzbar bei der Her- 
stellung von Spanplatten, auch wenn diese die Presse ge- 
rade verlassen haben und die Abktihlung noch nicht einge- 
setzt hato 

Speziell bei der Bau + enbeschichtung ist die Erfindung an- 
wendbar im Innenbereich von Fertighiiusern, Bungalows, 
Lauben und anderen Bauwerken sovvie solchen Einbauteilen , 
bei denen Beplankungemat erialien mit f ormaldehydemittie- 
renden UutergrUnden eingeaetzt wurden e 

Des weiteren wird die Erfindung auch angewendet als Innen- 
anstrichstoff fUr f ormaldehydemittierende Untergrtinde, die 
mit Materialien beschichtet sind , die die Formaldehydabga- 
be nicht einschranken und ausreichende Haf tf estigkeit be- 
si tzen. 

3p Charakteristik des bekannten Standes der Technik 

Bekannt sind Anstrichstof fe mit f ormaldehydbindender V/ir- 
kung, deren Uberzugszusammensetzung einen Anteil von 0,2 
bis 10 % cyclischen Harnstoff , besonders Athylenharnstoff 9 
enthalt (C-jHgNgO) (DE 05 3143 969) • 

Der Zusatz von Harnstoff zum Anstrichstof f in einer Menge 
bis zu 5 % ist ebenfalls bekannt (DE AS 1 669 172), 
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Auch die Zugabe von Hydrazinbydrat , Milchsaurckasein und 
Ammoniak wird u. a. in DE AS 1 188 750 und DE AS 1 243 
806 vorgeschlagen. 

Weiterbin iat ein Verfabren bekannt , wonach eine 5 bis 
20%ige waBrige Harnstoff 15sung auf die noch warme, die 
Produktionsanlage verlasaende Spanplatte gesprUbt wird, 
um eine Verminderung der Formaldebydabgabe zu erreicben 
(DE AS 2 829 021). 

Bekannt ist scbliefilicb die Zugabe von 1 bis 3 % Harnstoff 
und 3 bis 1 % Isocyanat im Geraiscb zur Leimflotte bei der 
Spanplattenberstellung (DE PS 28 32 509). 

Der Eineatz von waBrigen Dispersionsanstriobstof f en fur 
Holz- und Holzkombinationswerkstoff en ist ebenfalls be- 
kannt. Diese Anstriehstoff e werden wegen ibrer positiven 
Pilmbildungseigenscbaf ten und des problemlosen Einsatzes 
in bezug auf den Arbeits-, Gesundbeits-, Brand- und Ura- 
weltscbutz bevorzugt angewendeb. 

Nacbteilig bei alien bisber eingesetzten f ormaldebydbinden- 
den Anstricbstoff en ist jedocb, dai3 die Zusatzstoffe teuer 
bzw. niobt obne weiteres verfugbar sind, nur in geringen 
Mengen eingesetzt warden kbnnen , eine toxlncbe V/.irkung 
(Hydrazin) baben oder keinen geeigneten Untergrund ftlr Fol- 
geanstricbe dar.st.e.ll.en... Ein Aufbringen der biseer bekannten 
Anstricbstoffe mit f ormaldehydreduzierender Wirkung; auf war 
me Untergriinde ist nicbt moglicb. Die Einarbeitung von teoh 
niscbem Harnstoff in wirkaaraer Menge ist scbwierig und eine 
dekorativ vollwertige Besebicbtung damit nicbt moglicb. 



4. Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist ein f ormaldebydbindender Anstriob- 
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stoff , bei dera technischer Harnstoff in ausreichender Men- 
ge bzw. bia zur Pignent-Volumenkonzentrat ion problemlos in 
ein Bindomittel . eingearbei tet wird. Der auf diese Weise 
entstehende Anstrichstoff mufi auf heifien und kalten Unter- 
griinden mit jedeia Auf tragsverf ahren aufgetragen werden 
konnen und eine dekorativ wirkende, pigmentierte oder un- 
pigmentierte , auf Dauer haftende und iiberstreichbare Be- 
schichtung bilden, 

5. Darlegung des Y/esens der Erfindung 

Aufgabe der Erfindung iat es, die Zugabe eines Gemische3 
technischer Harnstoff e in grbflerer Menge mit einem Hilfs- 
stoff in ein Bindemi t tel , vorzugsweiae in eine waQrige 
Dispersion, in der Weise zu ermoglichen, daB die Formal- 
dehydabgabe von Holzkombinationswerkstof f en oder anderen 
f ormaldehydemittierenden V/erkstoffen nach Auftrag des er- 
finderischen Anstrichstof fes erheblich reduziert wird, der 
Anstrichstoff selbst auf temperierte und untemperierte Un- 
tergrUnde aufgetragen werden kann sowie ein dekorativ ein- 
wandfreier Anatrichf ilm hergestellt wird, der auch als Un- 
tergrund fiir Folgeanstriche geeignet ist. 

Erf indung3gema/3 wird die Aufgabe dadurch gelost, daQ ein 
Anstrichstoff in Kombination oder auf Basis wafiriger Dis- 
persion oder Emulsion, vorzugsweise Polyacry latdispe^sion, 
hergestellt wird, mit einem Bindemittelgehalt von 10 bis 
70 ivlas3eteilen, wobei der Anstrichstoff als formaldehyd- 
bindendes i. ; Iittel ein auf bereite tes Gemisch von 10 bis 50 
Masseteilen Diamid der Kohlensaure C0(NH 2 ) 2 mit 0,05 bis 
10 wlasseteilen feinteiliger hydratisierter oder hochdis- 
perser Kieselsaure Si/ 2 oder Zinkstearat (R # C00) 2 Zn 
enthalt . 

Der erf indungsgemaG iiergestellte Anstrichstoff kann durch 
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Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen und pigmen- 
tiert Oder unpigraentiert in einer oder mehreren Sobichten, 
auf untemperierten oder zwiachen 20°C und 90°C temperier- 
ten Holzkombinationswerkstoff en oder anderen formaldehyd- 
emittierenden Untergrlinden aufgebracht werden. 
Die erfindungagem&fi hergeatellten Anatrichatof f e aind in 
aufkonzentrierter JPorm heratellbar, kbnnen atabil gelagert 
werden und aind mit V/asser verdUnnbar. Sie reduzieren die 
Formaldebydabgabe an die Raumluft wirkungavoll. 

6. AusftihrungBbeiapiele 

Beiapiel 1 : Pigraentierter f ormaldehydbindender PAC-An- 
atriobatoff, beatobend aua 

5,9 Maaaeteilen deatilliertea Wasaer 
10,0 Maoaeteilen Polyacrylatdiaperaion 
0,54 Maaaeteilen Verdicker 
0,35 Maaaeteilen Xthylglykol 
0,62 Maaaeteilen Entacbaumer 
0,04 Maaaeteilen Atbylhexanol 

Da3 deatillierto Waaaer wird vorgelegt und Polyacrylatdia- 
peraion wird zugegeben. Unter Riihren werden die Hilfaatof- 
fe der Reihe nach dann langaam eingebracht und verteilt. 

12,98 Maaaeteile teohniachen Hamatoffa, geprillt, werden 
mit 0,1 Maaaeteilen feinteiliger hydratiaierter oder hoch- 
diaperaer Kieaelaaure oder Zinkatearat im Miacher gemiacht 
und in einer Stiftmilble gemahlen. Daa Gemiacb wird an- 
achlieBend unter Ruhren mit der Diapergieraoheibe der vor- 
genannten Loaung zugegeben. Dem Gemiaoh werden weiterhin 
unter RUbren mit der Diapergieracbeibe 
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10.5 Masseteile Titandiosyd Rubil 

7.5 Masseteile Blanc fixe 

2.6 Masseteile Talkum 
5,2 Masseteile Quarzmehl 

0,07 muasetcile Entschaumer zugegeben 0 
Ira AnschluB erfolgt ein Zusatz von 43,6 Masseteilen Poly- 
acrylat dispersion* 

Beispiel 2: Unpigmentierter f ormaldehydbindender PAC-An- 
strichstoff , bestehend aus 

5,6 Masseteilen destilliertes Was&er 
20,0 Masseteilen Polyacrylatdispersion 
0,5 Masseteilen Verdickor 
0,6 Masseteilen Benetzer 
0,31 Masseteilen Athylgiykol 
0,08 Masseteilen Entschaumer 
0,04 Masseteilen Athylhexanol 

Das destillierte \Va3ser wird vorgelegt und Polyacry latdis- 
persion wird zugegeben. Unter Ruhren wurden 3ie Hilfsstof- 
fe der Reihe nach dann langsam eingebracht und vei'teilt. 
38,7 Masseteile technischen Harnstoffs, geprillt, werden 
mit 0,3 Masseteilen feinteiliger hydratisierter oder hoch- 
disperser Kieselsaure oder Zinkstearat irn Mischer gemischt 
und in einer StiftmUhle geraahlen. Das Gemisch *vird an- 
schlieQend unter Ruhren mit der Di&pergiersctieibe und un- 
ter Zusatz von 0,07 Masseteilen Entschaumer der vorgenann- 
ten losung zugegeben. Im Anschlufi erfolgt ein Zusatz von 

33.6 Masseteilen Polyacrylatdispersion 0 

Beispiel 3: K'oinbi lation handelsUbl icher pigmentierter 
o-Jer unpigmentierter Polyacrylatanstrich- 
stoff e zum f ormaldehydbindenden Anstrichstcf f 
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10 Masseteile handelsUbliche Polyaorylatdispersion wird 
vorgelegt. 15 Masseteile technisohen Harnstoffs, geprillt, 
werden mit 0,5 Maseetfcilen feinteiliger hydratisierter 
Oder hochdisperaer Kieseioaure oder Zinkstoarat im Misoher 
gemischt und in einer Stiftmlihle gemahlen. Das Gemisch 
wird an3chlieBend unter Riikren mit dor Diopergier&cheibe 
zugegeben. Im Ansohlufi erfo.lgt ein Zueatz von 74,5 Masse- 
teilen Polyacrylatdiopersion. 
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